Fig. 3a. 
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466- 4 9 Charge / 774 /racft ctem ersten.Synthesebrand. Deutlich Sst ein Restrefiex 
von Hydroxyfapatit erkennbar (Pfeil). Die roten Linien bezeichnen fi-TCP. 
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Abb. 4b RGntgenpulverdiffraktogramm der Charge I 174 naoh Zermahlen, 
Kompaktieren und erneutem Btennen. Unreagierte Ausgangsmasse wurde kelne 
zugegeben. Der Reflex von Hydroxylapatit (Pfeil) hat sich tm VerhSltnis zu den 
Reflexen des 0-TGP nicht ver&ndert. 
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Abb.*& Charge K 286 nach dam ersten Synthesebrand. Deutiich 1st oin 
Hydroxyfapatit-Reflex erkennbar (Pfeil). 
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Abb. 5 b Charge K 266 nach Zerklemem, Zugabe von unreagierter Ausgangsmasse 
und zweitem Synthesebrand. E$ i$t kein Hydroxyiapatit mohr detektierban 



